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Bild 16. Schema einer RlmgieBanlage 

Filmscharnier. Scharnier ohne Bol- 
zen und Ose, z.B. zur dauernderu 
flexiblen Verbindung einer Dose mit 
ihrem Deckel, das aus einem dQn- 
nen Band besteht und im Spritzgiefi- 
verfahren gleichzeitig mit den zu 
verbindenden Teilen, einen einzigen 
zusammenh&ngenden Spritzling bil- 
dend, erzeugt wird. Die Weichheit 
und Dehnbarkeit bestimmter Kunst- 
stofFe, vor allem von PP, wird hierbei 
ausgenutzt. Bild 17 zeigt ein Gas- 
pedal fiir ein Kraftfahrzeug, in ei- 
nem Stuck mit Befestigungsplatte, 
Filmscharnier und FuCklappe aus 
PP spritzgegossen. 




feild 17. Gaspedal gcspritzt aus Polypropylen 

Filtertechnik. Fllterpressenteile wer- 
den heute in groBem AusmaB aus 
Kunststoffen hergestellt. Rlterplat- 
ten und -rahmen z. B. in FarbstofT- 
betrieben sind aus PE oder, wenn 
hohere Temperaturbestandigkeit 
verlangt wird, aus PP und haben sich 
ausjgezeichnet bewahrt. Die friiher 
meist verwendeten Baumwoll-Filter- 
tucher werden mehr und mehr 
durch Gewebe aus Synthesefasern 



wegen deren besserer mechanischer 
Festigkeit und hdherer Chemikalien- 
best&ndigkeit ersetzt. Wird hohe 
Chemikalienbest&ndigkeit bei nicht 
zu hoher Tem peratur verlangt. so 
werden PTFR PVC PVDC PE und 
PP verwendet. Bei hdheren Tempe- 
raturen kommen im sauren Bereich 
PTTE und PETP, im alkalischen Be- 
reich PTFE und PA in Frage, im 
neutralen Bereich u.U. auch PAN. 
Zur Luflfiltrierung bei erh ohten 
Temperaturen verwendet man PTFE 
und PETP, filr alkalisch reagierende 
Gase auch PA-Sondertypen. Schlag- 
festes PS hat sich filr FmerdUsen in 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen 
gut bewahrt. 

Firnis ist nach DIN 55 945 ein Sam- 
melname filr nichtpigmentierte An- 
strichstoffe auf Basis oxidativ trock- 
nender Ole, Harze oder Mischungen 
aus beiden, deren Trocknungsf&hig- 
keit durch Zusatz von Trockenstof- 
fen (Sikkative) wesentlich erhdht ist 
Die TrockenstofFe sind vorwie- 

fend Oxide oder Salze des Bleis* 
langans oder Kobalts, die als Ole- 
ate, Naphthenate oder Resinate ein- 

tesetzt werden. Filr genaue Anga- 
en wird die Hrnisgrundlage in die 
Benennung aufgenommen, z. B. Lei- 
nol-F*, Kunstharz-F. usw. Die Her- 
stellung der F. aus trocknenden Olen 
erfolgt meist durch Verkochen mit 
den TrockenstofFen oder durch Lo- 
sen der Metallsalze in der Warme 
(Standdlfirnisse). Kaltfirnisse entste- 
hen durch Auflosen dlloslicher Salze 
der genannten Metalle, z. B. Salze 
der LeinQlfettsauren, der Abietin- 
sSure, der Naphthensaure. Druckfir- 
nisse nennt man die Bindemittel von 
/ Druckfarben. 

Uteratur: 

E. Stock. Taschenbuch fur Farben- und Lack- 
industrie. WissenschafU. VerlagsgesellschafL 
Stuttgart 1954. 

Fischereiwesen. Sowohl in der 
Hochseefischerei als auch in der 
FluBfischerei sind Netze aus PE in 
groBem Umfang im Gebrauch. Da 



